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BASIC-ABSTRACT: 

A novel ski -wax contains a paraffin, resin, plasticiser, a viscosity 
stabiliser, wax and a soluble organic dyestuff, with different 
compsns, to suit 

the snow conditions. The sum of resin and plasticiser components is 
approx .35 

to greater than 90 wt,% of the compsn. and the ratio of resin to 
plasticiser is 

between approx. 9 and about 0.5, In addition, the wax contains 0-50 
wt.% 

paraffin, 0-5 wt.% wax and- 5-10 wt.% of a viscosity stabiliser. 

Pref . wax compsns. are produced to suit four different snow 
conditions. a) 

Hard wax for fine-grain snow contains 35-40 wt.% resin and 

plasticiser in a 

ratio of approx. 9:5. For low snow temps, the resin content is 
higher than for 

higher snow temps.. The compsn. also contain approx. 50 wt.% 
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paraffin, 5-10 

wt . % viscosity stabiliser and up to 5 wt . % wax . b) 'Klister' wax for 
coarse-grain snow contains 70-90 wt.% resin and plasticiser, in a 
ratio of 

approx. 1:2. The compsn. also contains approx. up to 20 wt.% 
paraffin, up to 

10 wt.% viscosity stabiliser and up to 2 wt.% wax . c) 'Skare' wax 
for eroded, 

coarse-grain snow contains more than 90 wt,% resin and plasticiser in 
a ratio 

between 1:2. For low snow temps, a higher resin content is used than 
for high 

snow temp, with up to 10 wt.% viscosity stabiliser. d) ''Sticky*' 
snow wax 

contains 65-75 wt.% resin and plasticiser in a 2:3 ratio, 10-15 wt.% 
paraffin, 

up to approx, 5 wt.% wax and approx. 5-10 wt.% viscosity stabiliser. 

All 

compsns. contain less than 0.01 wt.% of an organic soluble dyestuff. 

Specifically colophony or other natural, tree resin is used for the 

resin, the 

plasticiser is paraffin or other mineral oil, the viscosity 
stabiliser is 

polyisobutylene and the wax is a polyethylene wax . 

ADVANTAGE - A range of ski -waxes for cross-country and fast skiing 
may be obtd. 

to suit different snow conditions, the latest ski designs, the 

variable stress 

behaviour of the ski and the plastic running surface of the ski . 
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(54) Skiwachs 

(57) Die Erfindung beinhaltet ein Skiwachs, das vor allem als Touren- und Langlaufwachs fur den Massen- und 
Leistungssport anwendbar ist. Ziel der Erfindung 1st es, eine Palette von Langlauf • und Tourenskiwachsen 
bereitzustellen, die den unterschiedtichen Schneebedingungen optimal angepafit sind und dabei ausgezeichnet 
Steig- und Gleiteigenschaften besitzen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Langlauf- und Tourenskiwachs 
auf wissenschaftlicher Grundlage bereitzustellen, wobel die Mischungen systematisch aufgebaut und aus einem 
Minimum von Bestandte.ilen bestehen soli. Das erflndungsgemaSe Skiwachs besteht aus einem Paraffin, einem Harz, 
einem Weichmacher, einem Vlskositatssiabilisator. einem Wachs und einem loslichen organischen Farbstoff . Die 
Summa der Anteile von Harz und Weichmacher beziehungsweise deren Verhaltnis batragt bei Hartwachs etwa 35 bis 
40 Masse-%, beziehungsweise etwa 9 bis 0,5, bei Klister etwa 70 bis 90 l\^asse-% beziehungsweise etwa 1 bis 2, bei 
Skare uber 90 Masse-% beziehungsweise etwa 1 bis 2 und bei Haftgrund etwa 65 bis 75 Masse-^ beziehungsweise 
etwa 2 bis 3, wobei das fur tiefere Schneetemperaturen anwendbare Skiwachs den hdheren Gehalt an Harz enthalt 
als das fur hdhere Schneetemperaturen anwendbare Skiwachs. 



ISSN 0433-6461 3 Seiten 



.3NSDOCID: «DD ^23l219A3J_> 



8NS oaoe 1 




— I — 9& I 90 
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1. Skiwachs, bestehend aus einem Paraffin, einem Harz, einem Weichmacher, elnem Viskositdtsstabilisator, einem Wachs und 
ernem Idslichen organischen Farbstoff, das entsprechend der jeweiligen Zusammensetzung als Hactwachs, Klister< Skare 
Oder Haftgrund verwenc^et warden kann> dadurch gekannzelchnetrdaft dl? Summe der Anteile von Harz und Weichmacher 
etwa 35 bis uber 90 M8.-% betragt das VerhSlthls zwischen den Anteilen an Harz und Weichmacher tm Berelch zwischen etwa 
9 und etwa 0,5 liegt und da3 Skiwachs zusdtzlich noch etwa 0 bis 50Ma.-% Paraffin, 0 bis 5Ma.-% Wachs und 5 bis 10Ma.-% 
Vtskositatsstabilisator enthaiL 

2. Skiwachs nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, dai^ beim Hartwachs die Summe der Anteiie von Harz und Weichmacher 
etvsra 35 bis 40 Ma.-% betr^gt und das Verhditnis von Harz zu Weichmacher zwischen etwa 9 und etwa 0,5 liegt, wobei das fOr 
tiefere Schneetemperaturen anwendbare Skiwachs den hOheren Gehalt an Harz erhdlt als das fQr hdhere 
Schneetemperaturen anwendbare Skiwachs und daneben noch etwa 50Ma.-% Paraffin, etwa 5 bis 10Ma.-% 
VIskositatsstabilisator und bis zu 5 Ma.*% Wachs enthalten sind. 

3. Skiwachs nach Punkt 1 , dadurch g^lcenmeichnet daQ beim IClister die Summe der Anteile von Harz und Weichmacher etwa 
70 bis 90 l\^a.-% betrigt und da's Verhittnis von Harz zu Weichmacher etwa 1 bis 2 Ist und daneben noch bis zu 20 Ma.-% 
Paraffin, bis zu 1 0 Ma.-% Viskositdtsstabiiisatbr und bis zu 2 Ma.-% Wachs enthalten sind. 

4. Skiwachs nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet daQ beim Skare die Summe der Anteile von Harz und Weichmacher Gber 
90 Ma.*% betragt und das Verhdltnrs von Harz zu Weichmacher zwischen etwa 1 und etwa 2 liegt wobei das fur tiefere 
Schneetemperaturen anwendbare Skarewachs den hdheren Gehalt an Harz erhdit als das fOr hdhere Schneetemperaturen 
anwendbare Skarewachs und daneben noch bis zu 10Ma.-%VlskositdtS8tablll8ator enthalten sind. 

5. Skiwachs nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet daQ beim Haftgrund die Summe der Anteile von Harz und Weichmacher 
etwa 65-75Ma.«% betrdgt und das VerhSltnfs von Harzzu Weichmacher zwischen etwa 2 bis 3 liegt und daneben noch etwa 10 
bis 15Ma.-% Paraffin, bis etwa 5Ma.-% Wachs und etwa 5 bis 10Ma.-%Viskosrtdtsstabiilsator enthalten sind. 

6. Skiwachs nach Punkt 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet daQ der Gehalt an organischen, Idslichen Farbstoffen unter 0,01 Ma.-% 
liegt 

7. Skiwachs nach Punkt 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet daQ als Harz vorzugsweise Kolophonium oderein anderes naturliches 
Baumhaa, als Weichmacher vorzugsweise ein Parafflndl Oder ein anderes mineralischee dl, als Vlskosititsstabiiisator 
vorzugsweise Polyisobutylen und als Wachs vorzugsweise PoiySthylenwachs venwendet werden. 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung belnhaltet ein Skiwachs, das als Langlauf- undTourenwachsfQrden Leistungs- und Massensportanwendbar ist 
Charakterlstik der bekannten Ldsungen 

Das richtige Wachsen der Skilauffiachen ermdglicht es, ohne mechanische Steighilfen Ski zu laufen. Das Wachsen der Ski ist 
sowohl fOr den Massen- als auch fQr den Leistungssport von groQer Bedeutung. tm Wettkampf entscheldet es nicht selten Qber 
Sieg und Niedertage. Die Wachsmischung muQ unter anderem der Skshneetemperatur und -beschaffenheit den 
topographischen Besonderheiten, dem Fahrergewicht und der durchschnittlichen Skigeschwindigkett angepaBt sein und 
etnwandfrei auf die Skisohle apptiziert werden konnen. 

Das Langlaufwachs hat die Aufgabe, bel mdgllchst gerlnger Gleitreibung eine hohe Haftreibung zwischen Ski und Schnee zu 
erzielen. Die geringe Gleitreibung ermdglicht eine gute Fahrt Die hohe Haftreibung soli den Abdruck verbessern. 
Langlaufwachse stellen deshalb immer eine KompromiQIdsung dar. In Abhflnglgkeit von der Jeweiligen Schneetemperatur, dea 
Schneealters und der .Schneegeschlchte' Ist die Schneebeschaffenheit sehr unterschledlich. Dfesen Bedingungen mOssen die 
Langlaufwachse, durch unterschledliche Rezepturen, in ihren Efgenschaften angepaSt seIn, 

Langlaufwachse werden grob in Haftgrund, Hartwachse, Klister und Skare eingeteilt Innerhalb dieser Gruppen werden die 
Wachse dutch Farbgebung umerschieden und dadurch ihre jeweiligen Etnsatzbedingungen kenntlich gemacht 
Hartwachse werden bel feinkdmigem Schnee, Klister bei grobkdrnigem Schnee, Haftgrund bel abtragendem, feinkdmigem 
Schnee und Skare bei abtragendem, grobkdrnigem Schnee eingesetzt Langlaufwachse mussen bel alien Schneebedlngungen 
sowohl gute Gleit* als auch Steigeigenschaften besitzen. Oa der Lang- oder Tourenldufer oft linger unterwegs ist und sich dabei 
mdglicherwelse die Schneeverhaitnisse Sndern, zeichnet sich ein gutes Langlaufwachs dadurch aus, daQ es sich 
Schneeanderungen bei wechselnden Gelande- undTemperaturverhgltnissen weltgehend anpaQt eine optlmale 
Geschwindlgkeit bei gutem Abdruck errelcht wird und mdglichst lange auf dem Ski haften bleibt 

Schon f ruhzeitig begann man, die Skilaufsohle zu praparieren, urn bessere Laufeigenschaften zu erzielen. 1 905 wurde das 
DRP 168353 angemeldet. Weitere folgten, die im wesentlichen aber auf empirischem Wissen basierende Wachskompositionen 
zum Inhalt hatten. 

Vorknappvierzig Jahren gabeseinen bedeutenden Entwicklungssprung mit der Substitution einigertlertscher und pflanzlicher 
durch synthetlsche Rohstoffe fur die Skiwachsfabrikation. 

KOFLER {OE-PS 175957) setzte einer Paraffln-Wachs-Mlschung bis zu 25% Polyathylen zu und errelchte dadurch eine erhohte 
Haftfestigkeit und gute Abriebbestdndigkeit bet hoher Gleitfahigkeit. FISCHER (DT-PS 909018) fOgte Pofyvinylather hinzu, urn 
sowohl eine verbesserte Steig- als auch Gleitfahigkeit zu errelchen. 

MARTINAK (OE-PS 1 74 1 39) ruhrte in die geschmolzene Wachsmischung wahrend des Erkaltens Luft ein. Das pordse, 
schaumartige Wachs sollte ebenfatts die Steig- und Gleiteigenschaften verbessern. 

KUNTRA(DT-AS 1048375) entwickelteeine « Wachsmischung" auf der Grundlagevon Nitrocellulose, Harz und Losungsmittel, 
wahrend ROSENKRANZ (DD-WP 35028) kautschukmodiflzierte Ketonharze, Paraffine und Plastikatoren sowie Fette und 
Losungsmittel mischte. SCHiSCHLIK (OE-PS 300993) verwendet zum Wachsen von Skilaufsohlen eine mindestens 3%ige 
Silikondlldsung in organischen Ldsungsmitteln. 

EDMARK (DT-OS 2456629) mischte eine Polystrolldsung mit naturllchen oder synthetischen Olen. Sein ,.Wachs* Ist auch In 
Aerosolform einsetzbar. 

SEMENTOWA u. a. (SU-PS 536215) verwendeten eine Mischung von Ceresin, Poly§thylenwachs, Paraffin, Chlorparaffin und 

gegebenenfalls Zinkstearat. 

SAMPSON (US-PS 4126 481) beschreibt eine Mischung aus einer wasserunldslichen Wachsmatrix mlt3 bis45Gew.-%eines 
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Die vorgeschlagenen'SKiwachse haben bei alter Unterschiedllchkeit eines gemefnsam, sle barOclcsichtigen nicht Oder nur 
ungenOgend die unterschtedtiche Schneebeschaffenhelt die sich aus den jeweils herrschenden Schneetemperaturen und der 
.Schneegeschichte" erglbt 

Seit einigen Jahren sind Material und Konstruktion der Skier entscheldend verdndert worden. Parallel dazu haben sIch die 
Technik des Wachsauftragens und vor allem des Langlaufs selbst so grundlegend gewandeiti daft fOr diesa Bedingungen neu 
entwickelte Wachskompositlonen notwendlg wurden. 

Zlel der Erflndung 

Ziel der Erfindung ist es, eine Palette von Langlauf- und Tourenskiwachsen bereitzustellen, die den unterschiedlichen 
Schneebedlngungen, den neuesten 5kikonstruktionen« den verdnderten Spannungsverhalten der Ski und den verwendeten 
Kunststoff laufsohlen optimal angepaQt Ist Die Wachsmlschungen soMen dem Entwicklungsstand der lauf- und Auftragstechnik 
entsprechen. 

Wesen der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabo zugrunde, Langlauf- und Tourensklwachse auf wissenschaftllcher Grundlage bereitzustellen, 
wobei die Mischungen systematisch aufgebaut und aus einem Minimum von Bestandteilen bestehen sollen. 
Das Langlauf* und Tourensklwachs besteht erflndungsgemaB aus elnem Paraffin, eInem Harz, eInem Welchmacherr elnem 
Viskositdtsstabillsator, elnem Wachs und elnem Idsllchen organischen Farbstoff. Je nach Anwendungsberelch der Skiwachse 
enthalten die einzelneh Skiwachse unterschiedliche Anteile der genannten Bestandteile. Hartwachse, die bei feinkdmlgem 
Schnee angewendet werden, enthalten zusammen etwa 35 bis 40 Ma.-% Harz und Welchmacher Das Verhditnis von Harz zu 
Weichmacher llegt zwischen etwa 9 und etwa 0,5. Daneben enthalten die Hartwachse noch etwa 50Ma.-% Paraffin, etwa 5- 
1 0 l^a.-% Viskositdtsstabilisator und bis zu 5 Ma.-% Wachs. Klister wird bei grobkdrn igem Schnee eingesetzt. Bei Ihm betrdgt die 
Summe der Anteil e von Harz und Weichmacher etwa 70 bis 90 Ma.*% und das Verhditnis von Harz zu Weichmacher etwa 1 bis 2. 
Daneben enthalten Klister noch bis zu 20 Md.-% Paraffin, bis zu 10Ma.-% Viskositdtsstabilisator und bis zu 2 Ma.-% Wachs. 
Haftgrund enthalt 6&->75Ma.-% Harz und Weichmacher in elnem Verhaltnis von etwa 2 bis 3, 10 bis 15Ma.-% Paraffin, bis etwa 
5 Ma.-% Wachs und etwa 5 bis 1 0 Ma.'% Viskositdtsstabilisator. 

Skare werden bei grobkdrntgem abtragendem Schnee auf die Laufsohle aufgetragen und enthalten zusammen uber 90Ma.*% 
Harz und Weichmacher, wobel das Verhditnis von Harz zu Weichmacher zwischen efwa 1 und etwa 2 llegt Daneben sind noch bis 
zu 10 M».-%V1skosit3tsstablllsator enthalten. 

Die erflndungsgemaBen Wachsmischungen sind so komponiert, da& das iewells fQr tiefere Schneetemperaturen anwendbare 

Sklwachs den hdheren Gehaft an Harz als das fOr hdhere Schneetemperaturen anwendbare Skiwachs enthdit 

Zur Kennzeichnung der etnzelnen Skiwachssorten und damitzur Kennzelchnung des Anwendungsbereiches der Skiwachse 

werden diese farbig markiert Der Gehalt an organischen, loslichen Farbstoffen liegt unter 0,01 Ma.>%. 

Als Harzwird vorzugsweise Kolophonium oder ein anderes natOrilches Baumharz, als Weichmacher vorzugsweise ein Paraffindl 

Oder ein anderes minerallsches dl, als ViskosltStsstabilisator vorzugsweise Polylsobutylen und als Wachs vorzugsweise 

Potydthylenwachs verwendet. 

AusfOhrungsbeisplel 

Die Erfindung soli nachstehend an einigen Belspielen ndher ertauiert werden: 
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